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Ausdehnung im Allgemeinen mit wachsender Temperatur ansteigt, be-deutet dieses eine erheblicbe Unstetigkeit im Verhalten dieser Sub-stanzen beim Scliinelzen. Am starksten ist diese Unstetigkeit beim Wismuth, woselbst der Ausdehnungscoefficient beim Schmelzen der Sub-stanz auf den dritten Theil herabsinkt. Sonst nimmt er urn durch-sclinittlich die Halfte ab bezw. zu.
Die Yoluinenanderung geht bei den Substanzen, die wie die krystallinischen plotzlich schmelzen, auch plotzlich vor sicb. Bei den anderen Substanzen geschieht sie allmahlich, docn zeigt die Curve der "Volumenanderung mit wachsender Temperatur auch bei diesen an einer gewissen Stelle einen scbarfen Knick, so bei Wachs an der Tem-peraturstelle 64° C., sie steigt von 0° bis 64° weit steiler an, als spater-hin und besteht aus zwei bei 64° scliarf auf einander treffenden Theilen. Audi hier ist der Ausdehnungscoefficient im wirklich fliissigen Zustande zuniichst kleiner als im voraufgehenden noch plastischen. Eigenthtimlich verhalt sich das Rose'sche Metall und das Stearin; es tritt bei der Yerniissigung erst eine Volumenabnahnie und dann eine "Volumenzunahme ein, was auf Umlagerungen in neue Modificationen lundeutet.
Je nach der Art des Stoffes ist also
Das Gleichheitszeichen gilt ftir die amorphen Stoffe, welche plastische Zustande haben, und zwar fiir den letzten plastischen und den ersten fliissigen Zustand.
Aus Gleichung 5) folgt, dass hiernach die freie Energie der Substanzen im festen Zustande kleiner, gleich oder grosser sein kann, als die im fliissigen. Dem zufolge, was vorhin von dieser Energie gesagt ist, werden hiernach Substanzen, welche beim Schmelzen an Yolumen zunehmen, im fliissigen Zustande stabiler sein als irn festen, solche, welche an Yolumen abnehrnen, wie Wasser, irn festen Zustande stabiler sein als im flussigen. Stibstanzen, welche in beiden Zustanden gleiches Volurnen haben, sind auch in beiden Zustanden gleich stabil oder labil. Alles dieses bezogen auf die Schmelztemperatur und normale Yerhaltnisse.
Die Schmelzwarme I ist stets positiv, das heisst, beim Schmelzen •wird stets Wiirme verbraucht, ob dabei eine Yolumen vermehrung oder eine Yolumenverringerung eintritt. Da im letzteren Falle aussere Arbeit gewonnen wird, so ergiebt sich, dass die Warme zur Leistung innerer Arbeit verbraucht wird. Worin diese innere Arbeit besteht, ist — namentlich wenn Yolumenverringerung eintritt — nicht leicht zu sagen; es miissen trotz dieser Yolumenverringerung Molekular-dissociationen eintreten. Indessen ergiebt sich aus Grleichung 4), dass unter gleichen Umstanden im Falle einer Yolumenverringerung die innere Energieanderung kleiner sein muss als sonst.aben wir noch vorlaufig von der Dichteanderung bei dem Schmelzen und von der Schmelzwarme zu sprechen.n den Miuimalpuuktcn d«r.s«lb<jnu. lu dtm <*in«i tmtilriirlui Fsimilie bildendon Elenionten wuchnt di« Schtucl/.tciupfnitur nttt wunhMindQiu Atomgowicht; doch gicbt «H AuHuahmon von ilic'^t-r Ri^rl, n\vio fiher*
